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Pa tentanspriiche 


1. Blciakkumulator mit positiven und negativen Elektrodenplatten, 
zwischen welchen mikroporose Separatoren angeordnet sind, da- 
durch gekennzeichnet , daB jedem Separator auf der der negativen 
Platte zugekehrt^n Seite cine zusatzliche wasserstoff- und 
saurebestandige Schicht hoher Porosita't zugeordnet 1st. 

2. Bleiakkumulator nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB 
die zusatzliche Schicht ein Glaswol lvlies ist. 

3. Bleiakkumulator nach den Anspriichen 1 und ?, dadurch gckennzeich- 
net, daB die zusatzliche Schicht einc Dicke zwischen 0,2 und 1,0 mm, 
vorzuqsweiso ca. 0,3 mrr, hesitzt. 

4. Bleiakkumulator nach den Anspriichen 1 bis 3, dadurch gekennzeich- 
net, daB das Glaswollvl ies die negative Elektrode in Form einer 
Tasche umgibt. 

5. Bleiakkumulator nach den Anspriichen 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet , 
daB die Separatoren von einem Verbundscheider aus einer mikro-. 
porbsen Separatorfol ie und einer Glaswollvl ies-Auflage cebildet 


ist. 
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VARTA Batteric Akticnooocl Ischaf t 
3000 Hannover 21, Am Leineufer 51 


Bleiakkumulator 


Die Erfindung betrifft einen Bleiakkumulator mit posltiven und negativen 
Elektrodenplatten, zwlschen welchen mikropordse Separatoren angeordnet 
sind. . / . . ■ * . . r : 

Zur elektrischen Trennung der positiven und negativen Platten werden, 
heute so gut wie ausschlieBHch mikroporUse Separatoren aus Gumml dder 
Kunststoff verwendet. Ein bekanntes Separator-material 1st belspiels- ' 
weise saureresistentcs PolyVinylchlorid, das als Pulver, gegebenen- ; 
falls unter Zuhllfenahme von Porenbildnern, zu dtinnwandigen Folien ver- 
sintert oder heiB verpreBt wird. , 

ZweckmaBigerweise besitzen die bekannten Separatoren ein abstandshal ten- 
des Profil in Form von Wellen oder Rippen oder sie sind mit parallelen 
Stegen virschen, so daB ein DurchlaB fiir die Elektrolysegase bei Bat- 
teriebetrieb in den Raum oberhalb des Elektrolytspiegels und nach auBen 
sewahrt ist. . t; 

Bei der Liblichen Zusammenstellunn eines Plattenblocks sind die mit 
Rippen versehenen Separatoren stets so angeordnet, daB die Rippender 
positiven Elektrode zugekehrt sii.d, urn das Senaratomiaterial so weit als 
moglich dem korrodierenden EinfluB des dort entstehenden Sauerstoffs 
fernzuhal ten, wahrend die ebene Seite des Separatorsf^W negativen 
Elektrode unmittelbar anliegt. 
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Der mikroporbse Charakter der Separation fUhrt in diesem Falle zwangs- 
laufic, dazu, daB der Saureaustausch in der negativen Platte beeintrach- 
tigt wird. wobei sich als weitere Folge eine vorzeitige Sulfatation der 
negative* flatten einstellt. Diese wiederum fUhrt zu einem Absinken 
ihrer Einzelspannungen und damit zu einer Kapazitiitsbegrenzung durch die 
Neyativcn. 

An den negativen Elektroden dicht anliegende, porhse Schichtseparatoren 
aus beispielswelse Polyathylen sind aus der DE-OS 24 06 41? oder der 
DE-OS 26 10 116 bekannt. AuBenseltig, d.h. gegenu'ber der positiven Elek- 
trode. weisen diese Separatoren eine Beschichtung aus einer Glasfaserge- -\ 
webestruktur. auf. Mit dieser MaBnahme soil das Lebensdauerverhalten der 
Posi tiven verbessert werden. . .' " ? y -^t 

• • ■• ■ • ' ■ " ' < • '■• * 

Der Erfindung llegt die Aufgabe zugrunde, eine Separation anzugeben, ■ • 
durch welche Insbesondere der Elektrolytaustousch in der negativen 
Elektrode verbessert wird. 

Diese Aufgabe wird erfindungsgema'fl dadurch gelbst, daB Jedem Separator , 
auf der der negativen Platte zugekehrten Seite eine zusatzliche wasser- 
stoff und saurebestandige Schicht hoher Porosita't zujeordnet ist. 

Als besonders vorteilhaft hat sich als zusatzliche Schicht ein Glaswoll-* 
vlies erwiesen. Es hat sich gezeigt, daB es kraft seiner guten Netz- 
fahigkeit sowie aufgrund seiner lockeren Kapillarstruktur <lem Saure- ; 
elektrolyten eine ausgezeichnete Durchlassigkeit gewa'hrt und damit im 
Vorfeld der negativen Elektrode gerade diejenigen Bedingungen schafft, 
die fur einen ausreichenden Saureaustausch notwendig sin^. Auch ver- 
halt sich das Glaswollvlies indifferent gegenliber naszlerendem Wasser- 
stoff. 

Die Dicke der Glaswollvl ies-Schicht sollte 0,2 bis 1,0 mm, vorzugsweise 
etwo 0,3 mm betragen. Diese Separatorschicht kann im einfachsten Fall, 
beispielsweise in Form einor Vliesplatte, auf einen fertigungsiibl ichen 




3005297 


- 4 - 


mikroporbsen Kunststof fscparator aufgelegt und als Verbundscparator 

m i t Oricnticrung der Vliesauflage zur negativen Elcktrodo montiort werden. 

In einer besonders vorteilhaf ten Ausfuhrung ist die zusatzlichc Glaswoll- 
vliesschicht statt als Platte als Tasche ausgebildet, in welche die ne- 
gative Platte eingesteckt werden kann. 

Die erf indungsgemaBe Separation sc^gt dafiir, daB die Abschlammung der 
positiven und negativen Platten urn ca. 35 % zuruckgeht, wodurch gleich- 
zeitig die Gefahr von Kurzschl iissen liber Schlammablagerungen am Boden 
verringert wird; daraus folgt zwangslaufig eine langere Lebensdauer 

- der Zelle. 'r ••' ' ; ' ■ '" .- - ' ' 

Durch den intensivferten SSureaustausch zwischen.der negativen Platte j; , 
und der erf indungsgemSBen Vliesauflage wird auch ein besserer VTa'nne-;/, 
transport geschaffen, was sich in einer Emiedrigung der Zellentempe- 
ratur um ca. 5°C auswirkt. Damit unterliegt das positive Gitter einer 
geringeren Korrosion. : 

Hittels der erf indungsgemaBen Separation wird auch die Bleischwamm- 
bildung auf den negativen Plattenoberkanten. das so?. Mossing, ent- 
schieden zuriickgedrangt. Vermutlich wird durch die erf indungsgemaBe 
MaBnahme einem gerichteten Wachstum feiner Bleikristallnadeln mit 
Briickcnbildung zu den positiven Nachbarplatten entgegengewirkt. In 
Versuchen hat sich gezeigt, da die Starke der Mossingbildung nach 
1500 Zyklen bei erf indungsgemaBer Separation ca. 4 - 8 mm,bei Separa- 
tion ohne Glaswollvlies ca. 15 - 20 mm betrSgt. 
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